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La presente invention a pour objet de nouvelles compositions 
cosmetiques capillaires en particulier pour laques et lotions de " 
mises en plis contenant en tant que r§sine des copolymeres sequences. 

La Societe" demanderesse a deja propose V utilisation de nombreux 
5 polymeres synth§tiques pour la realisation de tela types de composi- 
tion. 

La Societe demanderesse a en particulier propose I'utilisation 
de certains polymeres- heterpgenes de meme que 1 "utilisation de 
certains polymeres homogenes. 

10 La Societe demanderesse vient de constater qu*il etait egalement 
possible de rSaliser d'excellentes compositions capillaires et no- 
tamment des laques et lotions de mises en plis en utilisant d'autres 
types de polymSres et notamment des polymeres sequences et plus 
particulierement des polymeres bi-sequenc€s ou fcri-sequenc6s a'un 

15 type particulier. 

Comme on le verr a plus loin, ces polymeres pr6 sen tent un tres 
grand interSt car il suffit de faire varier la nature des sequences 
pour obtenir des polymeres ay ant des proprietes dif ferentes. 

Cette particularite des polymeres sequences presente un grand 

20avantage notamment pour la realisation de compositions sous forme 
de laques ou de lotions de mises en plis car, comma on le salt, 
certaines sont realisSes en solution aqueuse ou hydroaicoolique et 
d'autres uniquement en solution alcoblique. 

On rappellera ci- des sous ce que 1" on* doit entendre par polymeres 

25 sequences; il est en effet bien connu que les diff €rents monomeres 
entrant dans la realisation de copolymeres peuvent s'agencer de 
diffe rentes f aeons pour conduire a la formation de la chalne poly- 
mSrique et d'une facon gen§rale r lea proc§des de polymerisation 
permettent de s'orienter vers I'obtention de tel ou tel type de 

30 polymeres. _ _ 

Eh particulier, avec un procede de polymerisation bien deter- 
mine, il est possible d f obtenir des copolymeres dont les motif s 
monomeres sont groupes par espece, ces groupements etant d6sign§s 
sous la denomination de ; "sequence * ou encore de "T&lbc"* 
35 De tels copolymeres sont en g€n€ral appe!6s copolymeres sequen- 
ces. 

Les polymeres sequences sont en general des bi-pblymeres com- 
portent deux ou trois sequences constitutes chacune a partir de 
monomeres identiques. 
40 il est bien entendu que le nombre de sequences pent varier 
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selon les diff§rentes utilisations envisages. 

Dans 1© cadre de la prSsente demande les copoiymeres sont des 
copoiymeres bi ou tri-sequenc§s , c'est-a-dire que la distribution 
des motifs monomeres ou des sequences sur la chaine polymfirique peut 
5 Stre representee de la facon schematique suivante : 

XXX....XXXZZZ...ZZZ (1) 
ou de la facon suivante : 

XXX.,.,XXXZZZ...ZZZXXX...XXX (2) 

La presente invention a done pour ob jet a titre de produit indus- 
10 triel nouveau une composition cosmStique capillaire en particulier 
pour laques et lotions de mises en plis caractiSrisee par le fait 
qu'elle contient dans un v6hicule cosm§tique appropriS au mollis un 
copolymSre bi ou tri-s§quenc6 comport ant el'une part au moihs une 




dans laquelle : 

Y repr€sente une chaine hydrocarbonee, saturfie de 2 av 4 atomes 
de carbone ou une chaine hydrocarbonee de 2 a 4 atomes de carbone 
25 interrompue par des heteroatomes tels que le soufre ou l^ojqrgSne, 

Bjit R 2 identiques ou diffSrents reprSsentent un radical alcoyle 
de 1 I 4 atomes de carbone, 

n est 0 ou 1 et HX repr§sente un acide mineral ou organique pris 
dans le groupe constituS par : 1" acide chlorhydrique, I 1 acide brom- 
30 hydrique, 1' acide lactique et 1' acide ac§tique, 

et d 1 autre part au moins une sequence (B) resultant de la polymeri- 
sation d'un monomexe polymSrisable par voie anionique. 

De facon pr«erehcielle, la sequence (B) , r§sultant de la poly- 
merisation d' un monom&re polymSrisable par voie anionique peut 6tre . 



35 representee par la formule genSrale suivante s 




dans laquelle : 
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20 



25 



30 



35 



40 



R* est prls dans le groupe coastltuS par 




(111) -C = N 



10 ( 



(HX) 




^R" representant nn 
atone d 1 by drogene 



, (HX). 



(Vili) 



(IX) 



2 

-con/ •* 
• R 4 

-coor 



-COOH 



(HX) 



\ R" representant un 
/ radical methyle 



dans lasquels : R Jf R^ n et HX ont la m&me signification que ci- 
dessus, reprfisente uhe chaine hydrocarbonSe f saturee de 6 a 18 
atomes de carbone, R 4 represente un radical methyle ou ethyle et R 5 
represente une chaine hydrocarbonee saturee de 1 & 18 atomes de 
carbone. .. .. 

Selon nne forme de realisation preferee les radicaux R» repre- 
sented ceux dont les formules sont donnSes sons (i) et (ix) . 

Dans une variante selon l 1 invention, la sequence (B) resulte de 
la poiyierisatioh de I'oxyde d' ethylene et pent Stre representee 
par l^fornmle suivante * 

.OrCHj-^C^rO-CHj-CHj- ~ OK^K^-O-^-CHj-r^ 



Dans una autre variante selon I 1 invention la sequence (B) resulte 
de la polymerisation de l^hjexa^thyl-cyclo-^ de l , 6cta- 

methyl-cyclo-tetrasiloxane et pent §tre representee par la fonnule 

suivante ; 
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dessus les polymeres bi et tri-sequences selon 1' invention peuvent 
prendre les formes suivantes : 

(i) AAA-BBB 

(ii) AAA-BBB- AAA on 

(iii) BBB- AAA-BBB 

dans lesquelles s la sequence (ou les sequences) A correspond a 
celle de la formule I et la s§guence (ou les sequences} B a celles 
de la formula II, III ou IVV 

Parmi les monomeres pouvant conduire a la formation des sequences 
A de formule I on peut citer les monomeres. suivants s 

les methacrylates de (NrN-Hiiia6thylaiaino)-2 ethyle, da 
diethylamino)-2 ethyle, de £ (N ,N-dimethylamiho) -2 ■ - etboxy_7-2 
ethyle et de £ (N,N-diethylandno)-2 , -ethoxx7-2 Sthyle- 

Parmi les monomeres pouvant conduire % la formation des . sequences 
B de formula 11 on peut citer les ^monomeres suivants r 

le styrene, le methyl-4 styrene, la vinyl^2 pyridine son chlo- 
rhydrate et son lactate, la vinyl-4 pyridine, son chlorhydrate et 
son lactate, le para-dimethylaminostyreiie, son chlorhydrate et son 
lactate, les methacrylates de methyle, d' ethyle, de butyle, d'hexyle 
d'octyle, de lauryle et de stearyle, le methacrylonitrlle, le 
vinyl- 2 furane et la N-methyl N-lauryl-methacrylamide. 

Lorsque R 1 dans la sequence B de formule II represent* une 
fonction acide earboxylique, cette fonction peut §tre nentrallsee 
a l f aide d'une base minerale bu.organique telle que 1'ammoniaque, 
la monoethandlamine, la di-ethanolamine, la triethanolamixie, les 
iso-propanolamines, la morpholine, l"amino-2 methyl-2 propanol-1, 
l , amino-2 methyl-2 propanediol-!, 3 ou encore salifiee «ms forme d« 
eel de sodium, de potassium ou de magnesium. 

pans une variante pr§f§rentiieile de Invention les fonctlcms 
amines tertiaires des sequences A de formule I (n etant egal a 
zero) peuvent etre quaternisees a l»aide d 'un agent de quaternisa- 
tion choisi par exex^ple dans le groups constitue par lie sulfate de 
dimethyle, le bromure d» ethyle et le 0-bromo ethanol. 

Le pourcentage des fdnctions amines tertiaires quaternisees 
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peut varier de 0 % a 100 %, le taux de quaternisatioh etant choisi 
en fonctipn de la destination du polymere sequence. 

De ingme comme la formula I le montre (n=. .l) une partie ou la 
totality des fonctions amines tertiaires des sequences A de fonmile 

5 I peut &tre salif i€e a I'aide d'un acide mineral ou organique; 

Comme pour les fonctions amines 1 tertiaires quaternis6es le pour- 
centage des fonctions salifige^r £>eut varier de O & 100%.: 

Atasl les polymeres sgquenc§s faiblement quaternis§s bu salififis 
seront de preference utilises dans des laques aerosols, alors que 

10 les polymSres sequences plus fortement quaternisSs ou salifiSs seront 
de preference utilises dans des lotions, aqueuses ou hydroalcoollques 
de mises en plis. 

Les poids moieculaires des polymSres bi et tri-sequences utili- 
ses selon la presehte invention peuveht varier dans de larges limites. 

15 lis sont generalement fixes en fonctioh de leur destination, c'est-a 
dire soit pour des laques, soit pour des lotions de mises en plis. 

Les polymdres bi et tri-sequences selon la presente invention 
ont generalement un poids nrclSculaire compris entre environ 1000 et 
1.000.000, mais de preference compris entre 2000 et 300.000. 

20 Comme 11 a ete indiqu6 ci-dessus, les compositions selon 1 ' in- 

vention peuventse presenter sous dif f erentes formes et notamment 
sous forme de lotions de mises en plis , sous forme de laques ou en- 
core sous forme de compositions traitantes. 

A titre d'exemple, une laque aerosol pour cheveux peut §tre 

25 realisee en condi tionnan t dans une bombe aerosol de: 0,2 £ 5% en 
poids d'uri polymSre sequence selon !• invention, de 0 a 35% et de 
preference de 0 a 25 % en poids d f un alcoolet de 60 a 99,8 % en 
poids d'un gaz propulseur liquefie sous pression, tel que le dichlo- 
rodifluorome thane et le tfichlorof luorom6thane et leurs melanges. 

30 En tant qu'alcool, on utilise de preference l'alccol ethylique 

ou l'alcool lsopropylique. 

Une lotion de miss en plis selon 1' invention p^ut §tre par exem- 
pie realisee en introduisant dans une solution aqueuse ou hydroal- 
coolique, ayant un titre de 0 a 60 % en alcopl, de 0,2 a 10 % en poids 

35 d f un polymSre sequence selon l'invention. 

Les compositions cosmetiques selon 1» invention peuyent egale- 
ment contenir des adjuvants cosmetiques conventionnels . tels que. des 
parf urns, des colorants, des preservateurs, des plastif iants ,. des 
produits epaississants, tes prod^ts -anionic ou rion- 

40 ioniques, des silicones pour ameiiorer la brillance ou -d.^autres 
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restnes cosmytiques. 

Les excellences propriety cbsmettques des compositions selon 
l 1 invention, sont dues a la presence d'au moins une sequence de 
formule I dans les polym&res bi et tri^s§quenc6s, 
5 En effet les essais comparatifs realises par la Society deman- 

deresse ont permis de montrer que lorsque cette sequence de formule 
I etait remplacee par d'autres sequences de structure diff§rentes, 
les copolym&res sequences obtehus ne pouvaient 6tre utilises dans 
des compositions capillaires et notamment dans des laques et lotions 
10 de mises en plis du fait de certalnes propriety s incompatibles avec . 
ces types de composition . 

Les preprint 6s des polym&res bi et tri-s6quenc£s selon 1* inven- 
tion sont en plus d'une excellente solubility et stability dans les 
vghicules des laques et lotions de mises en plis,de ne pas Stre 
15 ou d'etre tr&s faiblement sensibles a 1 'humidity ce qui permet d'§- 
viter de rendre la chevelure polsseuse et collante, de former un 
film souple sur les cheveux, les rendant agr£able au toucher, ce film 
fitant facilement eiiminable par simple brossage bu peignage . ~~ 
La prSsente invention a €galement pour objet un procSdg de fixa- 
20 tion de la chevelure, ce procede consistant a appliquer une quantity 
suffisante d'une composition selon. 1' invention, a enrouler les che- 
veux sur des rouleaux de mise en plis et a s(§cher la chevelure par 
apport exterieur de chaleur pendant un temps d 1 environ 3 a 20 minu- 
.. ' tes. 

25 Selon un mode particulier de realisation de ce proc$dy la com- 

position est appliqu€e imm6diatement aprfcs le rincage les cheveux 
ayant subi un shampooing, 

Bien que le procede de preparation des polymeres sequences 
sbit cdnnu, la Society demanderesse rappelle les principales etapes 

30 conduisant a leur formation. 

Ces polymerisations sbnt de preference initi6es par des amorceurs 
dits "anioniques", qui sont en general des m6taux appartenant au 
premier groupe du tableau periodique des elements tels que le lithium 
le sodium, le potassium, etc... ou des composes organiques de ces 

35 metaux. 

On peut par exemple citer des composes tels que le diphenylm£- 
thylsodium, le flubrenyi-lithium, le fluorenyl-sodium, le haphtalSne- 
sodium, le naphtaiene-potassium, le naphtaiene-lithium, le tetraphe- 
nyl-disodiobutane, le phenylisopropyl potassium. 
40 Le choix des amorceurs de polymerisation est en effet trSs 
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importctfit cat 11 pexmet da d6termjjier la Structure du polymere 9*- 
quericfi, htix&£, la naph£al6ne^od£um permat ^•orientaf la polymeri- 
sation vers 1 ■ obterition 4 , tm copolymdre "tri-s6quence". Par centre, 
le ph£nylisopropyl potassium ou le diph£hylm6thy Imodium peraettent 
5 d'orientex la polymerisation eri vue de l'obtention d'uri polymere 
■bi-sequence". 

Ces reactions de polymerisation conduisant a la formation de 
polym&res sequences ont lieu dans des solvants aprotiques tels que 
par exemple le benzene, le tetrahydrofurane, le toluene, etc... 
10 D'une facon g€n6r ale, l'obtention de polymeres sequences s'effec- 

tue de la facon suivante. Tout d'abord, on prepare una solution de 
l'alnorceur dans le solvant choisi puis l'on ajoute un des monomfires 
devant conduire & une des deux sequences, aprds polymerisation de 
ce monomers, on ajoute le second monomfire devant conduire a la for-. 
15 mation de 1 * autre sequence . 

Apr&s la fin de la polymerisation, le polym&re sequence est 
desactive a 1'aide de quelques gouttes d'un solvant con tenant des 
protons tels que le methanol. 

Comme il a ete indique ci-dessus, e'est ie choix de I'amorceur j 
20 oriente la formation d'un polymere bi- sequence dutri- sequence. 

D , une facon generale, la reaction conduisant a la formation de j 
ces polymeres sequences, est ef f ectuee 1 une temperature d 'environ j 
- 70 °C. Ces reactions de polymerisation en vue de 1 ' obtention de .."'-)• 
polymeres sequences, ne peuvent Stre evidemment effectuees & i'aide 
25 de monom&res comportant des hydrogSnes mobiles, de tels monomeres 

pouvant etre par exemple des acides, des amides, non substitues I 
sur l f azote, des alcools, des composes con tenant des hydro g£nes 

a- carbonyliques etc... . j 

En consequence, si l'on desire obtenir Bbb polymeres sequences 
30 comportant dans une de leurs sequences des fonctions acides, etc., 
il est necessaire de partir de monomeres pouvant conduire ulterieu- 
rement par reaction chimique, a la formation de ce type de fonction. 
Dans ce but, on peut par exemple partir de monomeres possedant une 
• fonction ester. En effet, par hydrblyse, il est possible d f obtenir 
35 i e8 acides correspondants . 

Une telle facon de proceder peut etre employee lorsque l'on ; 1 

desire obt e n i r des sequences cons tituees par des restes acide metha- j 
crylique. j 
Dans le but de mieux f aire comprendre 1' invention on va decrire " > 
40 maintenant a tltre d' illustration, et sans aucun caractSre limitatif, | 
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plusieura exemples de preparation de polymeres sequences, ainsi que 
plusieurs exemples de composition cosmetiqne les contenant. 

EXEMELES DE PRBPARATTOW 
Copolvmfer es bi-s6crueiicgs 
Exemples 1-8 : 

EXEMPLE 1. Preparation d'un polvmere : 

methacrvlata de l auryle- methacrvlate da 
M.M-dim6thvlamino-2 ethvle 
Dans un ballon de 4 litres, muni d'un agitateur m«caniqua, d'uhe 
ampoule a brome, d'un tube adducteur d 'azote, d'un tube plongeant 
capable de realiser des pr61evements du melange reactionnel et d'u:. 
thermometre, on introduit 2 litres de tetrahydrofurane distilie 
anhydre. Le ballon est alors refroidi a une temperature de - 60-C, 
a 1 'aide d'un melange carboglace-m6thanol. 

L ' ensemble de l'appareil se trouve sous atmosphere d' azote, 
soigneusement purifie, par chauffage a 400»C en presence de feuilles 
de cuivre, le courant d 'azote etant figalement purifie par passage 
sur de la potasse anhydre et sur du perchlorate de magnesium anhydre. 

Par 1' ampoule a brome, on ajoute goutte a goutte, sous agitation,' 
12,5 ml d 'une solution de diphenylmethyi-sodium dans du tetrahydro- 
furane (0,8 mole par litre), puis on ajoute tou jours sous agitation. 
100 g de mfithacrylate de lauryle pur en 15 minutes. 

Apres agitation, on ajoute alors en 15 minutes egalement, a la 
meme temperature (-60«C), loo g de methacrylate de N, N-dimethylami- 
25 no-2 ethyle. 

La temperature monte lfigerement et des que l'exothermicite de la 
polymerisation s'estompe, on desactive le polymere bi-seguence doht 
les deux sequences sont constituees par le polymethacrylate de lau- 
ryle et le polymethacrylate de N.H-dimethyl-amino-2 ethyle. En gene- 

30 ral cette derniSre etape est rfalisee a l'aide de quelques gouttes 
de methanol. La solution devient alors pratiquement incolore. oh 
distilie le tetrahydrofurane et le polymere residuel est dissous 
dans du chloroforms puis pr6cipite par de 1 -ether de petiole. Aprfcs 
deux dissolutions dans le chloroforme et deux precipitations dans 

35 1' ether de petrole le polymere est s6che sous pression reduite. 

On obtient ainsi le polymfere bi-sequenc6 attendu avec un rende- 
ment de 80 %. 

a* Al**'** 3 *-** ">»*» que le polymSre est constitue de 

45 % de polymethacrylate de dimethylamino-2 ethvle et de 55 * at 
polymethacrylate de lauryle en poids ^ 55 * de 

40 80 . 0 S. ma88e nol6culaire «w>yenne calcuiee dans le toluene a ete de s 



20 
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Ce polymdre bi-sequence est soluble dans le melange Freon 
11/12 (60/40) j il est de plus soluble dans l'alcool absolu. - 

Ce polymere bi-sequence peut 6tre quaternise par le sulfate de 
dim€thyle et le polymere ainsi obtenu est Sgalement soluble dans les 
5 Pr§ons et.l'alcool absolu ainsi que dans le. melange alcool-eau 50/50. 
Examples 2-8 {voir tableau I) : 

Ces polymeres bi-sequenc6s figurant dans le tableau 1 ont 6te 
prepares selon le meme mode operatoire tel que decrit ci-dessus a 
l'exemple 1. 
10 CopblymSres trl-sequences 

Exemples 9-12 (voir tableau II) 

* Ces polym&res tri-s6quenc6a figurant dans le tableau II ont ete 
prepares selon le mime mode operatoire tel qua d6crit ci-dessus a 
l'exemple 1. . 
15 Copolvmeres quaternises ou salifies 
Exemple 13 

Dans un ballon de 500 ml on introduit 200 g de t e trahy dro f ur ane 
distilie anhydre et 40 g de polymdre sequence obtenu selon l'exemple 
2. Apres dissolution complete du copplymere on introduit 3,2 g de 
20 sulfate de dimethyle distilie et la solution est agi tee pendant 

24 h a la temperature ambiante. On distilie ensuite le tfitrahydrofu- 
rane sous presslon reduite. 

On obtient ainsi avec un rendement de 95% un polymdre sequence 
constitue de 27,9% de methacrylate d'hexyle, 55,6 % de methacrylate 
25 de N,N-dimethylamino-2 ethyle et 16,5% de methacrylate de N,N-aime- 
thylamino-2 ethyle quaternise a I 1 aide de sulfate de dimethyle. 
Exemples 14- 21 (voir tableau III) 

Ces polymeres quaternises figurant dans le tableau III ont €te 
pr6par6s selon le mfime mode operatoire tel que decrit ci-dessus a 
30 l'exemple 13. 

Exemples 22 et 23 (voir tableau III) 

Ces polymeres salifies ont egalement ete prepares selon le m§me 
mode operatoire tel que decrit a l'exemple 13 ci-dessus. 
Dans le tableau! ci-apres : 
35 Les catalyseurs utilises sont les suivants : 

a) DiphenyL methyl sodium 

b) Phenyl isopropyl potassium 

Les solvents ayant permis de me surer la masse moyenhe en nombre 
sont les suivants x 
40 . c) toluene 
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d) cyclohexanone 

* L ■ introduction de l'oxyde d Ethylene est realisee par barbo- 
tage a 60°C pendant 4 heures, puis le polymere vivant est desactive 
avec de I'eau. 

± * Apres 1' introduction de 1 ' octamethylcyclo tetra siloxane, 
la temperature est maintenue a 60° C pendant 4 heures, puis le 
polymere est dSsactive avec de I'eau. 
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BXEMPLBS DE COMPOSITION 
EXEMPLB A 

On prepare selon l 1 invention une lotion de mise en plis 
pour les cheveux en procedant au melange des ingredients suivants : 
5 - Polymfcre sequence prepare selon I'exemple 1, 2, 3, 7, 8, 13, 

14, 16, 17, 19, 20, 21, 22 ou 23..... 2g 

- Alcool ethylique. . . . . . . i.^. . # „ 50g 

- Eau q.s.p. ....... . lOOg 

Apr Ss application de cette lotion sur la chevelure, les 
10 cheveux sont enroul€s sur bigoudis de mise en plis et sont so umJ a 
a un s§chage sous casque. On obtient ainsi une excellente mise en 
plis, les cheveux sont sbuples et agreables au toucher. 
EXEMPLB B 

On prepare selon 1 1 invention une laque pour cheveux en pro- 
15 cfidant au melange des ingredients suivants : s 

- PolymSre sfequenc§ pr€par6 selon l^exemple 1, 2, 3, 4, 5, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17 18 ou 21.... 8g 

- Alcool ethylique q.s.p.. ... ................ lOOg 

25g de cette solution sont conditionnSs dans une bombe 
20 aerosol avec 45 g de trichlorofluoromethane et 30 g de dichlorodif luo- 



• romethane. .- 
•' BXEMPLE C 

On prepare selon 1' invention une laque pour ies cheveux en 
proc6dant au melange, des ingredients suivants : 
25 -Polymfcre bi-sequence prepare selon 1 1 exemple 1 ...... . . . . . . . ... 2g 

•trichlorofluoromgthane. • .' i ...... . . . . . ; . . . . 45g 



-Dichlorodif luoromethane, . ...... i ........ . 40g 

EXEMPLE D 

On prepare selon 1' invention une lotion de mise en plis pour 
30 les cheveux en procedant au melange des ingredients suivants : 

- Pplymere bi-sequence prepare selon 1" exemple 2, 3, 4, 13 ou 14 2g 

- Alcool ethylique.. 50g 

—.Eau • q • 8 *p* . • •• ............. ............. .......... .'«..'. ......... lOOg 

Aprfes avoir soumis la chevelure a un shampooing on rince 
35 les cheveux et on applique la lotion uniformeinenti Les cheveux sont 
ensuite enrouies sur bigoudis de mise en plis et on s&che. On obtient 
ainsi de belles bouc les pre sen tan t une excellente tenue dans le temps. 
EXEMPLB E 

On prepare selon l 1 invention une laque pour cheveux en pro^ 
40 cfidant au melange des ingredients suivants : 
HB/S.170 
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- Polymere bi-sequence prepare selon l'exemple 2, 3, 4, 13 

bu 14.... . ... ...... 8g 

- Alcool isbpropylique q.s.p. ••••••*•••••»»•••••• ..100g 

25g de cette solution sont conditionn6s dans une bombe 
5 aerosol avec 45 g de trichlorof luoromethane et 30g de dichlorodifluo- 
mSthane. 
EXEMPLB F 

On prepare selon !■ Invention une lotion de mise en plis 
pour les cheveux en proc§dant au melange des ingredients sui vants : 
10 - Polymers bi-sequence prepare selon l'exemple 14...............'. 2g 

- Alcool isopropylique ....................... 50g 

- eau q.s.p. . i lOOg 

EXEMPLE G 

On prepare selon 1 'invention une lotion de mise en plis pour 
15 les cheveux en procedant au melange des ingredients sui vants : 

- PolymSre bi-sequence prepare* selon l'exemple 16..... \. ......... 2g 

- Alcool ethylique ... ...... • 50g 

- Parfum ..- •.•.•••..•..•.••.••.*...... 0 ,lg 

- Eau q.s.p. .................. . . .....»*• .... ..................... 100g 

20 Immediatement aprfcs le rincage des cheveux ayant subi un 

shampooing, la lotion est appliquee sur 1? ensemble de la chevelure. 
Les cheveux sont alors enrouies sur des rouleaux de mise en plis et 
on procMe au sSchage pendant 15 minutes. La mise en plis obtenue a 
une excellente tenue, les cheveux etant brillarits et doux au toucher. 
25 EXEMPLE H 

On pr§pare une laque pour cheveux re"pondant a la formule 
suivante $ 

- Polymere bi-s6quence prepare selon l'exemple 2 # 3, 4, 13 ou 14.. 2g 

- Trichlorof luoromethane • • • • 45g 

20 ~ Dichlorodif luoromethane .••••.........». . . ••••»*••»•••••••••••••• 40g 

EXEMPLE I 

On prepare une laque pour cheveux de la f aeon suivante x 
On procede au melange des ingredients sui vants : 

- Polymere bi-sequence prepare selon l'exemple 15. 8g 

35 ™ Alcool ethylique q.s.p. .«•••••••......... • •.••••••••»•••••••••» .100g 

On introduit 25g de la solution obtenue dans une bombe 
aerosol avec 45g de trichlorof luoromethane et 30g de dichlorc^iluo- 
rome thane. 
EXEMPLB J 

40 On prepare une laque pour cheveux de la facon suivante s 
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- Polymere prepar§ selon l'exemple 1, 2, 3, 5, 11, 13, 16, 

17 era. 21.. ...... .....1. ........ ig 

- Trichlorof luoromethane . . ......... . . 59g 

- Dichlorodif luoromSthane. . • . ... . i • • 39g 

5 EXEMPLE K 

On prepare une laque pour cheveux de la facon suivante : 

Polymere prepare selon 1,' example 5 ou 11 2g 

- Alcool isopropylique. . ... ....••:••.••«- 23g 

- Trichlorof luoromS thane ........ 4 5g 



10 — Dichlorodif luorome thane • .•»•••...•.*«......•«>...«.««. ... • 30g 

EXEMPLE L 

On prepare une laque pour cheveux de la facon suivante : 

- Polymere prepare selon l'exemple 17. • . • ••• • ..*.l,25g 

- Alcool Sthylique. ..>.... ............... 48,75g 

15 - Protoxyde d 1 azote (5 bars) 2g 

EXEMPLE M 

On prepare une laque pour cheveux de la facon suivante : 
-Polymere prepare selon 1 'exemple 21 • • • . • ••••••• lg 

- Alcool §thylique : ... 49g 

20 ™ Gaz carbonique (5 bars) ... ...... •»•.•.«»»«.«.*.».*»«»...».« 2g 

EXEMPLE N ' : .'• 

On prepare une laque pour cheveux de la f agon suivante i 

- Polymere prepare selon l'exemple 21. ....................... .. lg 

' ~ Alcool isopropy lique • • • 4 9g . 

25 — Gas carbonique { 5 bars) •••«•«....««..•«»» ....... • • • • • . . • #> ..... 1 , 6g 
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^VINDICATIONS 

1. Composition cbsmfitique capillaire, caracterisee par le fait 
qu'elle contient dans un VShicule cosm§tique appropriS au moins un 
copolymere bi ou tri-s€quenc§ contort ant d'une part au mo ins une 
5 sequence (A) correspondant a la f orraule suivante : -r 




15 dans laquelle : 

Y repr§sente une chaine hydrocarbonSe, saturee de 2 a 4 atomes 
de carbone ou une chaine hydrdcarbonee de 2 a 4 atones de carbone 
interrompue par des h§t§roatomes tels que le sbufre ou I'oxygfene, 
1^ et identiques ou diffgrents reprSsentent un radical 
20 alcoyle de 1 a -4 atones de carbone , — - 

n est O ou 1 et HX repr6sente un acide min§ral ou organique 
pris dans le groupe constituS par : 1' acide chlorhydrique, I'acide 
bromhydrique, I'acide lactique et I 1 acide acStigue. 
et d f autre part au mo ins une sequence (B) resultant de la polymS- 
25 risation d'un monomfcre polymerisable par vbie anionique. 

~ 2. Conqposition selon la revendication 1, caract6ris6e par le 




dans laquelle : 

R f est pris dans le groupe constitufi par : 
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(iii) . c " H 
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dans lesquels : R , n et HX ont la m&ne signification que dans 
la revendication 1# R3 represente une chalrie hydrocarbonee, satur6e 
de 6 a 18 atomes de carbone, R 4 represente un radical mfithyle ou 
ithyle et represente une chalne hydrocarbonee saturee de 1 a 18 
atomes de carbone. 

3 .Composition selon la revendication 1, caracterisee par le 
fait que la sequence B correspond a la formule suivante : 



10 



15 



20 



25 



30 



35 



40 



(III) 



-£o-CH 2 - 



CH 2 -0-CH 2 -CH 2 ~ ~-0-CH 2 -CH 2 -0-CH 2 -CHj 



(XV)- 



ji-o- 

Me 



Si— 



4. Composition selon la revendication 1, caracterisee par le 
fait que la sequence B correspond I la formule suivante : 

0 - Si - 0 - Si - 0— — 

lie Me 

5. Composition selon la revendication 1, car act6ris6e par le 
fait que la sequence A de formule I suite de la polymerisation 
d'un monomere tel que les methacrylates de (K # N-dimethylamino)-2 
ethyle, de (N,N- di6thylamino)-2 ethyle, de r(N # N-dim6thyiamino)-2 l 
ethoxyj -2 ethyle et de £(N,N- diethylan^^ 

6* Composition selon l'une quelconque des revendlcations 1 et 
5-, caracterisSe par le f ait que lorsque n=*o dans les sequences A 
de formule I, les fonctions amines tertiaires sont quaternisSes, 
a un taux compris entre 0 et 100 %, a I 1 aide d'un agent de quater- 
nisation. 

7. Composition selon la revention 6, caracterisee par le fait 
que l 1 agent de quatemisatlon est le sulfate de dimethyle, le 
bromure d' ethyle ou le 3-bromo ethanol. 

8. Composition selon l'une quelconque des revendlcations 1 et 
2, caracterisee par le fait que les sequences B de formule I resul- 
tant de la polymerisation d'un monomere tel quei : le styrene, le 
methyl-4 styrene, la vinyl- 2 pirydine, son chlor hydrate et son 
lactate, la vinyl- 4 pyridine, son chlorhydrate et son lactate, le 
par a-dimethyl- aminos tyrene, son chlorhydrate et son lactate, les 
methacryiates de methyle, d' ethyle, de butyle,d'hexyle, d'octyle,. 
de lauryle et de st6aryle, ie methacrylonitrile, le vinyl- 2 furahe 
et la iHmethyl N-lauryi methacrylamide. 

9. Composition selon l'une quelconque des revendlcations 1 et 
2, caracterisee par le fait que lorsque R'dans la sequence B de 
MB/S.170 



21 



2296402 



formule II reprfisente une fonction acide carboxylique cette fonc- 
tion est neutralises 3 I'alde d'une base mlnSrale ou organique telle 
que Vammoniaque, la monogthanolamine, la di-6thanoiamine , la tri- 
§thanolamine, les isopropanolamines, la morphdline, l*amino-2 m§thyl- 
5 2 propanol-1, l , amlno-2 methyl^ propanediol- 1,3, bu encore salifiSe 
spas forme de sels de sodium, de potassium ou de magnesium 

10* Composition selon l f une quelconque des revendications pr§- 
cSdentes, caractSrisSe par le fait que le polymdre bi ou tri-sSquenc6 
a un poids mol6culaire compris entre 1000 et 1. 000.000, mais de 
xo preference compris entre 2000 et 300*000. 

11. Composition selon l'une quelconque des revendications prG- 
c&dentes, sous forme de laques aerosols, caract$ris6e par le f ait 
qu'elle contient entre 0,2 et 5 % en poids d'au moins un polymfcre 

. bi ou tri-s§quenc6s # de 0 a 35 % et de preference de 0 a 25 % en 
15 poids d'un alcool et de 60 a 99,8 % en poids d'un gaz propulseur 
liquSfie sous pression. 

12. Composition selon 1 1 une quelconque des revendications i i 
10, sous forme de lotions de mises en plis, caracterisfie par le 
fait qu'elle contient, en solution aqueuse ou hydro alcoolique , 

20 ayant un titre de 0 1 60 % en alcool, de 0,2 a 10 % en poids d'au 
moins un polym&re bi ou tri-s6quenc«B. 

13. Composition selon 1 1 une quelconque des revendications 
precSdentes, caractSrisee par le fait quelle oontient • egalement 
des adjuvants cosm£tiques conventionnels tels quet des parf urns, des 

25 colorants, des pr€servateurs, des plastif iants, des produits igpais- 
s is s ants, des produits anioniques, cationiques ou non ioniques, 
des silicones ou d'autres rfisines cosm§tiques. 

14. Proc6d$ de fixation de la chevelure, caract€rise par le 
fait que Von applique sur : les cheveux une quantity sufflsante d'une 

30 composition selon l v une quelconque des revendications 1 a 13, que 
.Van enrouie les cheveux sur des rouleaux de mise en plis et que 
Von sfeche la chevelure par apport exterieur de chaleur pendant un 
temps de 3 a 20 minutes* 

15. Precede selon la revendication 13, caracteris6 par le fait 
35 que la composition selon les revendications 1 a 13 est appliquSe 

immSdiatement aprfcs le rincage des cheveux ayant subi un .shampooing. 
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